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Abstract 



The invention relates to a process for the preparation of polymer sulphides which is characterised in that compounds 
containing sulphoxide linking groups of the formula (l> -[(Ar<1>)n-X)]m-[(Ar<2>)i-Y)]j-[(Ar<3>)k-Z)]l-[(Ar <4>)o-W)]p- (1> in 
which the symbols and indices have the following meanings: Ar<1>, Ar<2>. Ar<3> and Ar<4> are identical or different 
arylene systems having 6 to 18 carbon atoms, W, X, Y and Z are identical or different -S02-, -S-, -SO-, -CO-, -0-, -C02-, 
alkylene or alkylide groups having 1 to 6 carbon atoms, preferably 1 to 4 carbon atoms, where at least one linking group 
from W, X, Y or Z must be an -SO- group, n, m, i, j. k, I, o and p are identical or different and are 0 or an integer 1, 2. 3 or 4. 
where their sum must be at least 2, are treat ed a) t hermally or b) in the presence of active hydrogen or c) photochemically 

and reduced to the corresponding sulphides. I 
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@ Verfahren zur Reduktlon von Sulfoxidgruppen in Polymeren. 

@ Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur l-lerstel!ung von Polymersulfiden, das dadurch gekennzeichnet ist, 
daB Verbindungen mrt SuifoxidverknQpfungsgruppen der Formel (I). 

-[(Ar')„-X)]^.[(Ar2)rY)]i-[(Ar3)k-Z)]r[(Ar*)o-W)]p- (I) 

in der die Symbole und Indices folgende Bedeutung haben: 

Ar\ Ar^, Ar^, Ar* sind gleich oder verschieden Arylensysteme mit 6 bis 18 C-Atomen, 

W, X, Y, Z sind gleich oder verschieden -SO2-, -S-, -SO-, -CO-, -0-,-C02-. Alkylen- oder Alkylidgruppen mit 1 
bis 6 C-Atomen, vorzugswetse 1 bis 4 C-Atomen, wobel mindestens eine VerknUpfungsgruppe aus W, X, Y oder 
Z, eine -SO-Gruppe sein muB, 

n, m, i, j. k, I, o und p sind gleich oder verschieden 0 oder eine ganze Zahl 1,2.3 oder 4, wobei ihre Summe 
mindestens 2 ergeben mufl, 

a) thermisch oder 

b) in Gegenwart von aktivem Wasserstoff oder 

c) photochemisch 

behandelt und zu den entsprechenden Sulfiden reduziert werden. 
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Die Erfindung betrifft die selektive photochemische, chemische Oder thermische Reduktion von Sulf- 
oxidverknUpfungsgruppen zu Thioethern In Polymerverbindungen. 

Es ist bekannt, daB sich organische Sulfoxide durcli liomogene katalytlsche Hydrierungen. z. B. mit 
Pd/Aktivkolile reduzieren lassen (K. Ogura et. al.,Syntiiesjs, June 1975, S. 385). DIese Methode ist aber fUr 
5 heterogene Bedingungen» i.e. in Suspensionen. ungeeignet. da die Aktivkotile von dem gewUnscliten 
Produkt nur unvollstSndig zu entfernen Ist. Bel sehr chemikalienreslstenten Polymeren, wie p-Polyphenyten- 
sulfoxid kann daher eine soiclie Technik niclit angewendet werden. Femer ist eine generelle Obertragbarkeit 
von bereits bekannten Reaktionen auf Polymere nicht moglich. 

Aufgabe der Erfindung war es daher, Verfahren zu entwickein, mit denen sich SulfoxIdverknQpfungs- 
10 gruppen auch in chemikalienreslstenten Polymeren zu den entsprechenden Thioethern umsetzen lassen. 

Die Erfindung betrifft somit: 
Ein Verfahren zur Herstellung von Polymersulfiden. das dadurch gekennzeichnet Ist, dafi Verbindungen mit 
SulfoxidverknUpfungsgruppen der Formei I, 

15 'm\'XiU'm^)r>n]i<m^^ (i) 

In der die Symbole und Indices folgende Bedeutung haben: 

Ar\ Ar^, Ar^, Ar* sind gleich oder verschieden Arylensysteme mit 6 bis 18 C-Atomen, 
W, X, Y, Z sind gleich oder verschieden -SOa-, -S-, -SO-, -CO-, -0-, -CO2-. Alkylen- oder Alkylidgruppen 
20 mit 1 bis 6 C-Atomen, vorzugsweise 1 bis 4 C-Atomen, wobel mindestens eine VerknUpfungsgruppe W, X, 
Y Oder Z, eine -SO-Gruppe sein muB, 

n, m, i, j, k, I, 0 und p sind gleich Oder verschieden 0 oder eine ganze Zahl 1,2.3 Oder 4, wobei ihre Summe 
mindestens 2 ergeben muB, 
a) thermisch oder 
25 b) mit aktivem Wasserstoff oder 
c) photochemisch 
behandelt und zu den entsprechenden Sulfiden reduziert werden. 

Als Verbindung der Formei I werden Polyarylensulfoxide und/oder Polyarylensulfld/sulfoxlde mit der 
wiederkehrenden Einheit der Formei (H) bevorzugt, deren HerstellungsprozeB, z.B. in den Patentanmeldun- 
30 gen P 43 14 736.4, P 43 14 735.6, beschrieben ist 

0 

-(Ar5-S)a-{Ar®-S-)b 



Das Verhaltnis von Sauerstoff zu Schwefel betragl in der Verbindung der Formei (II) < = 1 und > 0, wobei 
40 die Summe aus a und b stets 1 ist, so daB a 0 ist wenn b 1 ist. In Formei (11) sind Ar^ und Ar^ gleich oder 
verschieden Naphtylen, Bi- und Triphenylen und Phenylen. 

Besonders bevorzugt sind Verbindungen mit wiederkehrenden Einheiten der Formei (III), 

45 O 

II 

-{C6H4-S)3-(C6H4-S-)b 

50 

wobei das Sauerstoff rSchwefel-VerhSltnis sowie die Definition fUr a und b wie oben angegeben ist. 

FOr die Erfindung sind im allgemeinen Polymere geeignet, die ein mittleres Molekulargewicht von 4 000 
bis 200 000 g/mol. vorzugsweise von 10 000 bis 150 000 g/mol, insbesondere 25 000 bis 100 000 g/moi, 
bestimmt durch GPC. aufweisen. 
55 GemaB der Erfindung lassen sich die Sulfoxidgruppen der Polymere durch aktlven Wasserstoff in 
unterschiedlichen Medien reduzieren. Dies kann sowohl in einer Suspension als auch direkt erfoigen. 
Temperatur und Zeitdauer hMngen dabel von der Aktivierung des Wasserstoffs und der Dicke der zu 
reduzierenden Schicht ab. 



(II) 



(III) 
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Bei Hydrierungen in Br5nsted-SMuren kann der Wasserstoff durch die Zugabe unedler Metalle mit 
einem Eiektronenpotential, das unterhalb von Wasserstoff liegt, geblldet werden. In der Technik werden 
hierzu als gangige Metalle Eisen Oder ZInk eingesetzt, die hier beispielhaft genannt sein sollen. Die 
Reduktion erfolgt bei Temperaturen von 30 bis 120''C, vorzugsweise 50 "C bis 100*C und besonders 
5 bevorzugt bei 50 * C bis 90 * C. Je nach Dicke der zu reduzierenden Teile liegt die Reaktionszeit zwischen 1 
Stunde und 24 Stunden, vorzugsweise zwischen 2 Stunden und 20 Stunden und besonders bevorzugt 
zwischen 4 und 20 Stunden. 

QemSB der Erfindung konnen die direkten Umsetzungen mit aktivem Wasserstoff auch im Autoklaven 
durchgefOhrt werden. Dabei wird das Polymer in einer WasserstoffatmosphMre bei DrOcken von 10 bar bis 
10 300 bar, vorzugsweise 20 bar bis 250 bar und besonders bevorzugt 30 bar bis 200 bar, und bei 
Temperaturen von 60 bis 220 vorzugsweise 80 bis 200 und besonders bevorzugt 100*C bis 
200 *C umgesetzt. Je nach Dicke und Morphologie der zu reduzierenden Teile liegt die Reaktionszeit 
zwischen 1 und 36 Stunden, vorzugsweise zwischen 4 und 30 Stunden und besonders bevorzugt zwischen 
8 und 24 Stunden. 

15 Ferner konnen im Autoklaven Suspensionshydrierungen in gesattigten aliphatischen Alkoholen mit einer 
Kettenlange von CI bis C5 und/oder gesSttigten aliphatischen Carbonsauren mit einer Kettenlange von CI 
bis 05 durchgefOhrt werden. Dies geschieht in einer WasserstoffatmosphSre bei DrOcken von 10 bis 300 
bar, vorzugsweise 20 bar bis 250 bar und besonders bevorzugt 30 bis 200 bar, und bei Temperaturen von 
40 • 0 bis 1 80 • C, vorzugsweise 60 • C bis 1 60 • 0. 

20 Bine weitere Moglichkeit zur Aktivierung von Wasserstoff ist der Zusatz einss Katalysators, der sich in 
nicht-oxidierenden SSuren lost, z.B. Raney-Nickel. Je nach Dicke der zu reduzierenden Teile liegt die 
Reaktionszeit zwischen 1 Stunde und 24 Stunden, vorzugsweise zwischen 2 Stunden und 20 Stunden und 
besonders bevorzugt zwischen 4 und 20 Stunden. 

Der Reaktion kann auch photochemisch in gangigen Vakuum-Anlagen durchgefOhrt werden, die mit 

25 Strahlungsquellen im Energieberelch zwischen 0.5 und 1000.000.000 eV, bevorzugt 0.5 - 100.000.000 eV, 
bzw, besonders bevorzugt 0.5 - 50.000.000 eV, ausgerQstet sind. Die Strahlungsdichten der Aniagen 
konnen im Bereich von 0.1 uW/cm^s bis 1000 GW/cm^s variieren. Als Strahlungsquellen konnen Photonen- 
quellen, wie Synchrotron-Strahlung Oder UV-Lampen, bzw. Elektronenstrahlquellen, eingesetzt werden. 
QemaB der Erfindung liegt die Temperatur im Bereich von 4 K bis 600 K, vorzugsweise von 270 bis 550 K 

30 und besonders bevorzugt 275 K bis 520 K. Die Behandlungszeit liegt, in AbhSngigkeit von der Strahlungs- 
dichte, im Bereich von 30 Sekunden bis 48 Stunden, vorzugsweise von 1 IS^inute bis 36 Stunden und 
besonders bevorzugt von 1 IVIinute bis 24 Stunden. 

Die Reduktion kann auch themnisch durchgefOhrt werden, z.B. in gMngigen Vakuumofen in einem 
Druckbereich zwischen 10 bar und 10"^^ mbar, vorzugsweise von 1 bar bis 10""^ mbar und besonders 

35 bevorzugt von 1 bar bis 10"^ mbar sowie im Temperaturbereich zwischen 100 und 600 'C, vorzugsweise 
120 bis 500 •C und besonders bevorzugt 120'C bis 400 'C. Weiter ist die Reduktion an Luft Oder unter 
SchutzgasatmosphSre, z.B. N2, 02 Oder EdelgasatmosphMre, in den angegebenen Temperatur- und 
Druckbereichen moglich. Die Behandlungszeit liegt, in AbhSngigkeit von Druck und Temperatur im Bereich 
von 1 Minute bis 100 Stunden, vorzugsweise von 1 Minute bis 72 Stunden und besonders bevorzugt von 1 

40 Minute bis 48 Stunden. 

Die Polymere konnen als Pulver, Fasern Oder Formkorper eingesetzt werden. Die Tiefe der Reduktion 
ist dabei stark abhMngig von der Morphologie, der KristallinitMt, Temperatur. Behandlungszeit und Druck. 
Die Pulver besitzen handelsObiiche Teilchengr53en. wobei auch Granulate verwendbar sind. Werden die 
Polymere afs Fasern verwendet. werden diese als Stapelfasern, Nadelfilz, "non woven" Material. Karden- 

45 band oder Gewebe eingesetzt. Auch Folien oder Folienschnipsel konnen eingesetzt werden. 

Bei der Reduktion der eingesetzten Polyarylene werden die Polymere bis zur Stufe des entsprechen- 
den Polyarylensulflds umgesetzt. Die so hergestellten Polyarylensulfide konnen fur jede bisher bekannte 
Anwendung, z.B. zur Herstellung von Formteilen durch SpritzguB, eingesetzt werden. 

Das Polyarylensulfid kann unverschnitten zur Herstellung von Formkorpern eingesetzt werden. Moglich 

50 ist aber auch der Zusatz von ubiichen FUllstoffen, wie Kreide. Talk, Ton. Glimmer, und/oder faserformige 
VerstSrkungsmittel, wie Glas- und Kohlenstoffasern, Whiskers, sowie weitere Ubiiche Zusatzstoffe und 
Verarbeitungshilfsmittel, z.B. Gleitmittel, Trennmittel, Antloxidantien, UV-Stabilisatoren, enthalten. 

Es konnen ferner Fasern und Folien hergestellt werden. Die Folien konnen uniaxial oder biaxial 
verstreckt sein, die Fasern unverstreckt oder verstreckt sein. 

55 Weiterhin konnen die entstandenen Polyarylensulfide entsprechend der deutschen Patentanmeldung P 
43 14 734 als Filtermaterlal fDr Ozon oder entsprechend der Patentanmeldung P 43 28 405.7-27 als 
Filtermaterial fOr Stickoxide eingesetzt werden, wodurch sle zu den entsprechenden Sulfoxiden umgesetzt 
werden. Dies bedeutet. daB das erfindungsgemaBe Verfahren auch zur Rezyklierung derartiger Filtermate- 
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rialien verwendbar ist. 
Beispiele: 

5 1.) Herstellung von Polyphenylensulfoxid gemaB Deutsche Patentanmeldung P 43 14 736.4. 
2) Chemische Reduktlon: 

2 g p-Polyphenylensulfoxid werden bei 80 •C in 200 ml verddnnter Salzsaure vorgelegt. AnschlieBend 
gibt man innerhalb von 4 Stunden 13 g Zink zu. Das verbleibende Polymer wird abfiltiert, neutral 
gewaschen und getrocknet. 
10 . Ausbeute: 1 ,9 g 

Electron Spectroscopy for chemical analysis (ESCA)-Untersuchungen des Schwefel 2p-Siganls (Abb. 1) 
zeigen eine Reduktion von 33 % der Ausgangs-sulfoxidgruppen. 
3.) Photochemlsche Reduktion: 

Polyphenylensulfoxid wurde mit Photonen der Energie 20 eV (Strahlung einer kommerziellen UPS- 
15 Lampe, Typ UVS 10/35 der Firma Specs GmbH, Berlin) bzw. 1200 - 14000 eV (nicht monochromatisierte 
Mg ka-Strah!ung einer kommerziellen ESCA-Anlage, Phi 5500 der Firma Physical Electronics GmbH, 
Ismantng) bestrahit Die Probe war im Ultrahoch-Vakuum und be! Raumtemperatur. Nach einer Bestrah- 
iungszeit von 60 Minuten wurde die Probe mit monochromatisierter A! ka-Strahlung in derselben ESCA- 
Anlage analysiert. Das Ergebnis der Analyse 1st in Tabelle 1 dargestellt. 
20 in Tabelle 1 sind die Oaten fUr Photonenquellen mit 20 / 40 eV und 1253 - 14000 eV aufgelistet. 

Tabelle 1 



Quelle 


Bestrahlungszeit 


Reduktionsgrad 


Oxidationsgrad 


20 eV/40eV 


60 Min. 


80% 


20% 


1253-14000 


60 Min. 


87 % 


13% 



30 4.) Thermische Reduktion: 

Die foigenden Beispiele wurden fOr Polyphenylensulfoxid gemMB 1 .) unter unterschiedlichen Bedlngun- 
gen durchgefUhrt: 

Abb. 2 zeigt das ESCA S2p-Spektrum, das mit einer kommerziellen ESCA-Apparatur mit monochromati- 
sierter Al ha-Strahlung aufgenommen wurde, einer Reduktion bei 10*^ mbar im Ultrahochvakuum und 

35 einer Temperatur von 280 'C. Zeit: 10 h. Die Umwandlung zu PPS ist quantitativ. Die Umwandlung zu 
PPS im Volumen konnte durch eine Schmelzpunktsbestimmung zusatzlich OberprOft werden. 
Abb. 3 zeigt ein ESCA S2p-Spektrum einer Probe, die in einer Glasapparatur in einem Rohrofen 5 
Stunden bei 290 'C geheizt wurde. Der Druck in der Apparatur betrug ca. 10"^ mbar. Die Apparatur 
wurde mit einer Turbomolekularpumpe und einer Drehschieberpumpe evakuiert. Auch hier ist im ESCA- 

40 Spektrum eine fast vollstandige Umwandlung zu PPS erkennbar. Ein zusStzlich aufgenommenes IR- 
Spektrum zeigt. daB keine Sulfoxid-Gruppen mehr in der Probe enthalten sind. 

Abb. 4 zeigt ein ESCA S2p-Spektrum einer Probe, die an Luft bei 290 *C 4 Stunden geheizt wurde. Die 
Behandlung fand in einem kommerziellen geschlossenen Ofen statt, ohne zusatzlichen Gasstrom. Das 
ESCA-Spektrum des S2p-Slgnals zeigt eine quantitative Reduktion zu PPS. Dieses Ergebnis wurde 
45 durch eine IR-Analyse bestatigt. 

PatentansprUche 

1. Verfahren zur Herstellung von Polymersulfiden, dadurch gekennzeichnet daB Verbindungen mit Sulf- 
50 oxidverknQpfungsgruppen der Fonmel (I), 

-[(Ari)n-X)]m-[(Ar2)rY)]j.[(Ar^)k-Z)]r[(Ar^)o-W)]p. (I) 

in der die Symbole und Indices folgende Bedeutung haben: 
55 As\ Ar^, Ar^, Ar^ sind gieich oder verschleden Arylensysteme mit 6 bis 18 C-Atomen, 

W, X, Y. Z sind gieich oder verschieden -SO2-, -S-, -SO-, -CO-, -0-,-C02-, Alkylen- oder Alkylidgruppen 
mit 1 bis 6 C-Atomen, vorzugsweise 1 bis 4 C-Atomen, wobei mindestens eine VerknOpfungsgruppe 
aus W, X. Y Oder Z, eine -SO-Gruppe sein muB, 
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70 



75 



n. m, i, k, I. o und p sind gleich Oder verschieden 0 Oder eine ganze Zahl 1,2,3 Oder 4, wobei ihre 
Summe mindestens 2 ergeben muB, 

a) thermisch Oder 

b) In Gegenwart von aktivem Wasserstoff Oder 

c) photochemisch 

behandelt und zu den entsprechenden Sulfiden reduziert werden. 

Verfahren nach Anspruch 1. dadurch gekennzeichnet» dafi Verbindungen mit wiederkehrenden Einhei- 
ten der Formel (II) eingesetzt werden, 



{Ar'>-S)3-{Ar6-S.)b (ID 



20 In denen Ar® und Ar* Naphtylen, Bl- und Tri-phenylen und Phenylen bedeutet und 

in denen das Verhiltnis von Sauerstoff zu Schwefel < - 1 und > 0 betragt, wobei die Summe aus a 
und b stets 1 1st. . 

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzelchnet, da6 als wiederkehrende Einheiten die Formel III 

25 

0 

II 

-(C6H4-S)a-{C6H4-S-)b (III) 



eingesetzt wird. 

35 4. Verfahren nach einem oder mehreren der AnsprUche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB die 
Reaktion mit aktivem Wasserstoff in Bronsted-Sauren durch Zugabe unedler Metalle mit einem 
Elektronenpotentiai, der unterhalb von Wasserstoff liegt, durchgefuhrt wird. 

5. Verfahren nach einem oder mehreren der AnsprUche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB die 
40 Reaktion mit aktivem Wasserstoff im Autoklaven unter homogenen Bedingungen durchgefQhrt wird. 

6. Verfahren nach einem Oder mehreren der AnsprQche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB die 
Reaktion mit aktivem Wasserstoff Im Autoklaven durch Suspensionshydrlerungen in gesSttigten aliphati- 
schen Alkoholen mit C1-C5 gesMttlgten aliphatlschen Alkoholen und/oder gesStligten allphatischen 

45 Cartx)nsauren durchgefQhrt wird. 

7. Verfahren nach einem oder mehreren der AnsprQche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB die 
photochemlsche Reaktion mit Strahlungsquellen im Energieberelch zwischen 0,5 und 1000.000.000 eV 
durchgefQhrt wird. 

50 

& Verfahren nach einem oder mehreren der AnsprQche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet. daB die 
thermische Reaktion im Vakuumofen im Druckberelch von 1 bar bis 10~^mbar zwischen 100 und 
600 • C. durchgefQhrt wird. 

55 
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